PCT ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTBULECTUELLE NgS'&T' T>^> 

^ Bureau international . 

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE BE BREVETS (PCT) 



/ 



(51) Classification Internationale des brevets 7 : 
G02B 7/04, G01N 21/91 



Al 



(11) Numero de publication Internationale: WO 00/60395 
(43) Date de publication Internationale: 12 octobre 2000 (12, 10.00) 



(21) Numero de la demande Internationale: PCT/FROO/00842 

(22) Date de depot international: 5 avril 2000 (05.04.00) 



(30) Donne* es relatives a la priority 

99/04268 6 avril 1 999 (06.04.99) 



FR 



(71) Deposaat (pour tous les Etats dhignis sauf US)', ES- 

SILOR INTERNATIONAL - COMPAGNTB GENERALE 
D'OPTTQUE [FR/FR]; 147, rue de Paris, F-94227 Chareri- 
ton Cedex (FR). 

(72) Inventeurs; et 

(75) Inventeurs/Ddposants (US seulement): MASSEY, Gilles 
[FR/FR]; 23, rue Ledru Rollin, F-94100 Saint-Maur (FR), 
DAUGUET, Jean-Claude [FR/FR]; 4, rue des Boquetaux, 
E-94440 Marolles en Brie (FR). 

(74) Mandataire: CABINET HARLE & PHELIP; 7 rue de Madrid, 
F-75008 Paris (FR). 



(81) Etats designed: JP, US, brevet europeen (AT, BE, CH, CY, 
DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, 
SE). 



Publiee 



Avec rapport de recherche Internationale, 

Avant I' expiration du dilai privu pour la modification des 

revendicationSt sera republice si des modifications sont 

recites. 



(54) Title: METHOD FOR DETERMINING THE FLAWLESS COLORABILITY OF A TRANSPARENT MOLDED OBJECT MADE 
FROM A POLYMER MATERIAL AND ARTICLE THUS OBTAINED 

(54) Titre: PROCEDE DE DETERMINATION DE L* APTITUDE A LA COLORATION SANS DEFAUT D'UN ARTICLE MOULE 
TRANSPARENT EN MATERIAU POLYMERE ET ARTICLE OBTENTJ 

(57) Abstract 

The invention comprises the following: a) at least one main surface of colorless articles belonging to a group of articles is brought 
into contact with a solution of a fluorescent material over a sufficient length of time in order to enable the fluorescent material to penetrate 
below the main surface of the article; b) the impregnated articles are irradiated by a form of radiation which activates the fluorescence of the 
fluorescent material; and c) the articles belonging to the group of said articles are sorted into two sub-groups, whereby one first sub-group 
is made up of articles exhibiting homogenous fluorescence on the main surface under radiation and a second sub-group is made up of 
articles exhibiting non-homogenous fluorescence on the main surface under radiation. The invention can be used in ophthalmic lenses. 

(57) Abr^ge* 

Le proc6d6 comprend; a) la mise en contact d*au moms une surface principale des articles incolores de I'ensemble avec une solution 
d'un mateViau fluorescent pendant une dure*© suffisante pour permettre une penetration du materiau fluorescent sous la surface principale de 
Tartirie; b) Y irradiation des articles impregnes au moyen d*un rayonnement activant la fluorescence du materiau fluorescent; et c) le tri des 
articles de I'ensemble en deux sous-ensembles dont un premier est constitu6 par ceux articles de Tensemble qui presentent une fluorescence 
homogene de leur surface principale sous rirradiation et un deuxieme est constitue* par ceux des articles qui presentent une fluorescence 
non homogene de leur surface principale sous rirradiation. Application: aux lenriiles ophtaimiques. 
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Procede de determination de l r aptitude a la coloration sans defaut 
d'un article moule transparent en materiau polymere et article 

obtenu. 



La presente invention concerne de maniere generale un procede 
pour determiner a priori si un article moule transparent, non colore, en 
materiau polymere, tel qu'une lentiile ophtalmique, est apte a Stre colore 
sans defaut. 

5 A l'heure actuelle, les lentilles ophtalmiques en materiau 

polymere (verre organique) sont commercialisees sous deux formes, & 
savoir sous forme de lentilles ophtalmiques non colorees (lentilles en 
verre organique blanc) et sous forme de lentilles ophtalmiques colorees de 
teinte plus ou moins foncee (lentilles en verre organique colore). 

10 Generalernent, la coloration des lentilles ophtalmiques 

s'effectue en immergeant la lentiile non coloree en verre blanc dans un 
bain de coloration aqueux, dans lequel sont disperses les pigments, et 
maintenu a une temperature de l'ordre de 90°C. 

A la suite de ce traitement, certaines lentilles ophtalmiques bien 

15 que tout a fait utilisables a l'etat non colore, peuvent presenter des defauts 
de coloration, principalement des inhomogeneites de coloration se 
presentant sous la forme de fougeres, cercles ou arches qui rendent la 
commercialisation de la lentiile coloree impossible. Ces lentilles 
ophtalmiques colorees defectueuses, non recuperables, doivent alors etre 

20 mises au rebut. 

De tels defauts de coloration concernent particulierement des 
lentilles ophtalmiques obtenues k partir de compositions polymerisables 
presentant un retrait important lors de la polymerisation dans le moule, 
generalernent egal ou superieur a 7%, de preference egad ou superieur h 

25 10%, comme par exemple les lentilles obtenues par polymerisation d'une 



Printed from Mimosa 01/08/30 10:26:09 Page: 3 



WO 00/60395 PCT/FROO/00842 



composition liquide polymerisable comprenant un monomere diallyl 
carbonate de diethylene glycol (CR 39®). 

Ces defauts de coloration concernent egalement plus 
speciflquement les lentilles ophtalmiques de puissance positive. 
5 Le brevet US-A-4 303 701 decrit un precede de marquage de 

lentilles en matiere plastique par impregnation d'un materiau fluorescent 
dans la surface de la lentille de.sorte que, lorsque la lentille est exposee a 
la lumiere ultra-violette, elle devient fluorescente permettant ainsi de 
selectivement identifier la lentille. Plus precisement, le precede decrit 

10 dans le brevet US-A-4 303 701 consiste tout d'abord a selectionner parmi 
des lentilles presentant deux niveaux de qualite, les lentilles ayant le plus 
haut niveau de qualite et a marquer les lentilles de plus haut niveau de 
qualite selectionnees par impregnation avec un materiau fluorescent pour 
pouvoir ulterieurement les identifier. Ce precede exige done une etape de 

15 tri prealable des lentilles en fonction de la qualite, etape qui d'ailleurs 
n'est pas definie dans le brevet. 

Le brevet EP-A-838850 decrit un precede permettant de 
visualiser les defauts de surface d'un substrat. Le precede consiste a 
deposer une couche monomoleculaire d'un agent fluorescent a la surface 

20 du substrat, puis a visualiser les defauts a la surface du substrat a partir des 
points lumineux dus a la dispersion de la lumiere au niveau des defauts. Ce 
precede est particulierement adapte a la determination de defauts de 
surface de substrats semi-conducteurs. 

II serait done souhaitable de disposer d'un precede permettant de 

25 determiner a priori au sein d'un ensemble d'articles moules transparents 
en verre organique blanc ? en particulier des lentilles ophtalmiques, ceux 
qui sont aptes a une coloration sans defaut. Ainsi, on eviterait un taux de 
dechets importants parmi les articles moules transparents en verre 
organique blanc lors de leur coloration, les articles moules transparents en 

30 verre organique blanc non retenus, en particulier les lentilles 
ophtalmiques, etant de qualite suffisante pour etre utilises dans leur etat 
non colore. 

Selon 1'invention, on a trouve qu'il etait possible de determiner a 
priori, avant tout traitement de coloration, parmi un ensemble d'articles 
35 moules transparents en materiau polymere incolore, si ces articles 
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pouvaient etre colores sans risque d'apparition de defauts de coloration 
tels que des fougeres, en mettant en contact au moins une surface 
principale de Tarticle incolore avec une solution d'un materiau 
fluorescent dans des conditions telles que le materiau fluorescent penetre 
5 sous la surface principale dans l'article et en irradiant 1'article impregne 
avec un rayonnement activant la fluorescence du materiau fluorescent. 
L'irradiatton de l'article impregne a pour resultat de faire apparaitre, s'ils 
existent, des defauts correspondants a ceux qui apparattraient lors d'un 
traitemem de coloration ulterieur. Par suite, a ce stade, il est done possible 

10 d'effectuer un tri entre des articles aptes a une coloration sans defaut et des 
articles inaptes. On peut alors ne soumettre k des traitements de coloration 
ulterieurs que les articles aptes selectionnes et conserver les articles non 
retenus pour des applications ne necessitant pas une coloration de ceux-ei. 

L'invention a done pour objet un proc6de pour determiner a 

15 priori Taptitude d'articles moulds transparents, incolores, en materiau 
polymere, d'un ensemble de tels articles, a fournir apres traitement de 
coloration des articles moules, transparents, colores, sans defauts de 
coloration, caracterise en ce qu'il comprend : 

a) la mise en contact d'au moins une surface principale des 
20 articles incolores de l'ensemble avec une solution d'un materiau 

fluorescent pendant une duree suffisante pour permettre une penetradon 
du materiau fluorescent sous la surface principale des articles; 

b) lirradiation des articles impregnes au moyen d'un 
rayonnement activant la fluorescence du materiau fluorescent; et 

25 c) le tri des articles de l'ensemble en deux sous-ensembles dont 

un premier est constitue par ceux des articles de l'ensemble qui presentent 
une fluorescence homogene de leurs surfaces principales sous 
l'irradiation et un deuxieme est constitue par ceux des articles qui 
presentent une fluorescence non homogfene de leurs surfaces principales 

30 sous rirradiation. 

Une fois le tri fait, on peut alors soumettre les articles du premier 
sous-ensemble qui presentent une fluorescence homogene sous 
irradiation a un traitement de coloration avec la quasi certitude qu'on 
obtiendra un article colore sans defaut de coloration. 

35 L'invention concerne egalement un procede de fabrication de 
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lentilles ophtalmiques en materiau polymere, colorees, caracterise en ce 
qu'il comprend : 

a) l'obtention d'un ensembLe de lentilles ophtalmiques en 
materiau polymere incolore; 
5 b) la mise en contact d'au moins une surface principale des 

lentilles ophtalmiques avec une solution d'un materiau fluorescent 
pendant une duree suffis ante pour permettre une penetration du materiau 
fluorescent sous la surface principale des lentilles ophtalmiques; 

c) rirradiation des lentilles ophtalmiques au moyen d'un 
10 rayonnement activant la fluorescence du materiau fluorescent; 

d) le tri des lentilles ophtalmiques de 1'ensemble en deux sous- 
ensembles dont un premier est constitue des lentilles ophtalmiques qui 
presentent une fluorescence homogene de leurs surfaces principales sous 
rirradiation et un deuxieme est constitue des lentilles ophtalmiques qui 

15 presentent une fluorescence non homogene de leurs surfaces principales 
sous irradiation; et 

e) l'application aux lentilles ophtalmiques du premier sous- 
ensemble d*un traitement de coloration. 

Dans une variante du precede apres le tri des articles, on peiit les 

20 soumettre a un traitement de suppression de leur caracteristique de 
fluorescence. Un tel traitement peut consister en une irradiation des 
articles tries avec un rayonnement UV approprie, tel qu'un rayonnement 
UV-C, ou un traitement chimique tel qu'un trempage des articles dans un 
bain d'un agent de deactivation du materiau fluorescent. Le traitement de 

25 suppression de la caracteristique de fluorescence recornmande est le 
traitement chimique car le traitement par irradiation UV-C a tendance a 
conferer un leger jaunissement a l'article traite. 

L'invention concerne encore un article moule transparent, en 
materiau polymere, par exemple une lentille ophtalmique, comportant 

30 sous une de ses surfaces principales une mince couche impregnee d'un 
materiau fluorescent desactive. L'epaisseur de cette couche mince depend 
de la profondeur d'impregnation du materiau fluorescent, en general 0,1 h 
5 |Lim, de preference 0,5 k 1,5 |im. 

La solution de materiau fluorescent du procede de l'invention est 

35 de preference une solution aqueuse et la concentration en materiau 
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fluorescent est generalement comprise entre quelques parties par million 
et quelques dixiemes de pourcent, mieux entre 10 et 100 ppm, et 
typiquement de l'ordre de 20 ppm. 

On peut utiliser pour la solution de materiau fluorescent du 

5 precede de Tinvention, tout materiau fluorescent connu pouvant etre 
impregne dans 1'article. Parmi ceux-ci, on peut citer les derives 
d'hydrazines et d'amines aliphatiques et plus particulierement la dansyl 
cadaverine ou la dansyl ethylene diamine. 

Le materiau fluorescent aura en general une longueur d'onde 

10 d'absorption comprise entre 200 et 400 nm et une longueur d'onde 
d'emission comprise entre 400 et 700 nm. De preference, la longueur 
d'onde d'absorption (excitation) du materiau fluorescent sera inferieure a 
380 nm, mieux inferieure a 320 nm et encore mieux inferieure a 300 nm et 
sa longueur d'onde d'emission comprise entre 450 nm et 700 nm. 

15 . Un materiau fluorescent particulierement recommande est le 5- 

dimethylaminonaphtaifene- 1 -[N-(5-aminopenty 1)] sulfonamide de 
formule : 



20 




S0 2 NH (CH 2 ) 5 NH 2 

25 

encore appele dansyl cadaverine. 

La mise en contact de Tarticle incolore avec la solution de 
materieu fluorescent se fait de preference par immersion de 1'article dans 
la solution bien qu'il soit egalement possible de mettre en contact 

30 uniquement une surface principale de rarticle avec la solution, par 
exemple par depot de la solution par centrifugation. 

En general, la solution de materiau fluorescent pendant la mise 
en contact avec Particle est a une temperature superieure a la temperature 
de transition vitreuse du materiau polymere de Particle (par exemple - 

35 83°C pour le materiau ORMA® de la Societe ESSILOR) et est 
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generalement comprise entre 85°C et 98°C, typiquement de l'ordre de 
95°C. 

La duree du traitement de Tarticle avec la solution de materiau 
fluorescent doit etre suffisante pour que le materiau fluorescent penetre 
5 sous la surface principale de 1'article d'une profondeur suffisante, 
generalement de l'ordre de 0,1 a 5 jam et de preference de 0,5 a 1,5 (am. 
Generalement, la duree du traitement sera de l'ordre de 10 a 30 secondes, 
typiquement de l'ordre de 20 secondes. Bien que 1'on puisse utiliser des 
durees de traitement superieures, on a trouve qu'au-delk de 2 minutes de 
10 traitement avec la solution de materiau fluorescent, Fefficacite des 
traitements eventuels de deactivation du materiau fluorescent impr£gne 
diminuait fortement. 

L'etape b) d'irradiation des articles impregnes de materiau 
fluorescent comprend l'irradiation des articles par tout rayonnement 
15 activant la fluorescence du materiau fluorescent impr€gne et de 
preference par un rayonnement UV de longueur d'onde correspondant aux 
longueurs d'onde d'absorption des materiaux fluorescents impregnes. 
Ainsi, on utilisera de preference un rayonnement UV d'excitation dont le 
spectre est centre autour de 350 nm. 
20 Cornme indique precedemment, le procede de 1'invention 

comprend de preference une etape de deactivation du mat6riau 
fluorescent irnpregne dans les articles tri€s. 

Cette deactivation peut s'effectuer par exemple par irradiation 
de Tarticle avec un rayonnement UV-C (longueur d'onde ~ 250 nm) 
25 pendant environ 20 secondes ou par un traitement chimique tel qu'un 
traitement par immersion dans un bain d'un agent de desactivation. 

Parmi les agents chimiques de desactivation, on peut citer I'alkyl 
sulfonate de benzene, 

L'agent chimique de desactivation peut etre un agent "carrier", 
30 c'est-^i-dire activateur de transport. II va, dans ce cas, permettre une 
diffusion accrue de l'agent fluorescent. 

Sans vouloir se limiter a un mecanisme particulier, on peut 
penser qu'une partie de l'agent fluorescent sera relargu6e (diffusion vers 
l'exterieur de la lentille) alors qu'une partie penetrera en profondeur. 
35 Lorsque la lentille comporte dans sa masse un absorbeur UV, 
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l'agent fluorescent sera alors inactive par 1'absorbeur UV. 

Les agents chimiques de deactivation sont en general utilises 
sous forme de solution, en particulier aqueuse, a des concentrations del a 
5% en poids. 

5 Le traitement de desactivation s'effectue generalement avec des 

solutions d' agents de desactivation a une temperature de 85 a 100°C, et ont 
line duree de Tordre de 1 a 10 minutes selon l'agent de desactivation et la 
temperature de la solution. 

Un exemple d'un tel bain est une solution aqueuse a 2% en poids 
10 d'un alkylsulfonate de benzene. 

Dans le cas du bain a 2% d'un alkylsulfonate de benzene, on 
obtient une desactivation par trempage de 1* article pendant 5 minutes dans 
le bain a 95°C. 

Le materiau polymere transparent, incolore, des articles du 
15 procede de l'invention, peuvent etre tous materiaux polymeres 
transparents, incolores, classiques, susceptibles d'etre impregnes par un 
materiau fluorescent. 

De preference, ces materiaux sont des materiaux polymeres 
transparents, incolores, presentant un retrait important au moulage 
20 (polymerisation) generalement de 7% ou plus, et mieux de 10% ou plus. 

Un materiau polymere prefere est le materiau obtenu par 
polymerisation d'une composition liquide polymerisable, comprenant un 
monomfcre diallyl carbonate de diethyleneglycol (CR 39®) tel que des 
lentilles ophtalmiques ORMA® de la Societe ESSILOR. 
25 De preference, les articles moules transparents^ incolores, en 

materiau polymere du procede de l'invention, sont des articles ayant une 
puissance optique positive, en particulier des lentilles ophtalmiques 
ayant une puissance optique positive. 

30 EXEMPLES 

Des lentilles ophtalmiques ORMA® obtenues par 
polymerisation thermique de bisallylcarbonate de diethytene glycol dans 
un moule en verre min6ral sont testees par le procede de l'invention. 
35 Le test de detection est effectue de la fa9on suivante : 
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Les lentilles sont immergees dans une solution aqueuse a 100°C 
de 5-dimethylaminonaphtalene- l-[N-(5-aminopentyl)] sulfonamide 
(dansyl cadaverine) a une concentration de 20 ppm, pendant 2 minutes 30 
secondes. 

5 Apres retrait des lentilles de la solution, celles-ci sont rinc^es a 

l'eau froide et sechees a l'aide d'un chiffon doux. 

Elles sont ensuite eclairees a l'aide d'une lampe ultraviolette 
dont le spectre est centre autour de 350 nm. 

On trie alors les lentilles selon que Ton detecte ou non des 
10 hdterogeneites de fluorescence. 

Sur 30 lentilles de puissance + 6,00 Dioptries, le test a detecte la 
presence de 21 defauts de type fougere ou cercle et 9 lentilles exemptes de 
defauts (presentant une fluorescence homogene). 

Apres coloration, les 9 lentilles sont bien exemptes de deTauts, et 
15 19 lentilles sur les 21 presentent des defauts de coloration. 

Les deux autres lentilles qui presentaient des defauts 
(heterogeneites) de fluorescence ne presentent pas de defauts de 
coloration. 

En effet, 1'intensite du defaut de fluorescence etait faible pour 
20 ces deux lentilles. Le contraste de ce defaut apres coloration n'est pas 
suffisant pour que Ton detecte celui-ci a Toeil. 

L'on peut 6tre moins selectif en diminuant, par exemple, la 
concentration en agent fluorescent dans le bain correspondant. 

Sur 30 lentilles de puissance + 4,00 Dioptries, le test a detecte la 
25 presence de 12 defauts de type fougere ou cercle et 18 lentilles exemptes 

de defauts. 

Apres coloration, les memes proportions sont observees. 
Sur 30 lentilles de puissance + 2,00 Dioptries, le test n'a pas 
detecte* de fougeres. 
30 Apres coloration, il n'y a pas de fougeres non plus. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede pour determiner k priori 1'aptitude d'articles moules, 
transparents, incoiores, en materiau polymere, d'un ensemble de tels 
articles, a fournir apres traitement de coloration des articles moules, 
transparents, colores, sans defaut de coloration, caracterise en ce qu'il 

5 comprend : 

a) la mise en contact d'au moins une surface principale des 
articles incoiores de I'ensemble avec une solution d'un materiau 
fluorescent pendant une duree suffisante pour permettre une penetration 
du materiau fluorescent sous la surface principale des articles; 
10 b) Tirradiation des articles impregnes au moyen d'un 

rayonnement activant la fluorescence du materiau fluorescent; et 

c) le tri des articles de I'ensemble en deux sous-ensembles dont 
un premier est constitue par ceux des articles de I'ensemble qui presentent 
une fluorescence homogene de leurs surfaces principales sous 
15 Tirradiation et un deuxieme est constitue par ceux des articles qui 
presentent une fluorescence non homogene de leurs surfaces principales 
sous rirradiation. 

2. Proc6d£ selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il 
comprend en outre : 

20 d) un traitement de deactivation du caractere fluorescent des 

articles tries. 

3. Proc6de selon la revendication 2, caracterise en ce que le 
traitement de desactivation consiste a irradier les articles tries avec un 
rayonnement UV-C. 

25 4. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que le 

traitement de desactivation consiste a tremper les articles tries dans un 
bain d'un agent chimique de desactivation du materiau fluorescent. 

5. Procede selon la revendication 4, caracterise par le fait que 
l'agent chimique de desactivation est un alkylsulfonate de benzene. 

30 6. Procede selon Tune quelconque des revendications 

precedentes, caracterise en ce que dans Fetape a) le materiau fluorescent 
penetre sous la surface principale des articles jusqu'a une profondeur de 
0,1 a 5 ixm 7 de preference 0,5 a 1,5 pm. 



Printed from Mimosa 01/08/30 10:26:10 Page: 11 



WO 00/60395 



PCTYFROO/00842 



7. Procede selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caract6rise en ce que 1'etape b) d r in*adiation est une 
irradiation avec un rayonnement UV. 

8. Procede selon Tune quelconque des revendications 
5 precedences, caracterise en ce que la solution de materiau fluorescent est 

une solution aqueuse a une concentration de 10 a 100 ppm, de preference 
d'environ 20 ppm. 

9. Procede selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que la solution de materiau fluorescent est & 

10 une temperature superieure a la temperature de transition vitreuse du 
materiau polymere des articles. 

10. Procede selon la revendication 9, caracterise en ce que la 
temperature de la solution de materiau fluorescent est de 85 a 98°C. 

11. Procede selon Tune quelconque des revendications 
15 pr6cedentes, caracterise en ce que le materiau polymere des articles 

presente un retrait de polymerisation d'au moins 7%, de preference d'au 
moins 10%. 

12. Procede selon la revendication 11, caracterise en ce que le 
materiau polymere des articles est obtenu par polymerisation d'une 

20 composition liquide polymerisable comprenant un monomere diallyl 
carbonate de di&hylene glycol. 

13. Procede selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les articles moules presentent une 
puissance optique positive. 

25 14. Procede selon Tune quelconque des revendications 

precedentes, caracterise en ce que le materiau fluorescent est choisi panrti 
les derives d'hydrazines et d'amines aliphatiques. 

15. Procede selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les articles moules sont des lentilles 

30 ophtalmiques. 

1 6. Procede de fabrication de lentilles ophtalmiques en materiau 
polymere, colorees, caracterise en ce qu'il comprend : 

a) Tobtention d'un ensemble de lentilles ophtalmiques en 
materiau polymere incolore; 
35 b) la mise en contact d'au moins une surface principale des 
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lentilles ophtalmiques avec une solution d'un materiau fluorescent 
pendant une dur6e suffisante pour permettre une penetration du materiau 
fluorescent sous la surface principale des lentilles ophtalmiques; 

c) rirradiation des lentilles ophtalmiques au moyen d'un 
5 rayonnement activant la fluorescence du materiau fluorescent; 

d) le tri des lentilles ophtalmiques de Tensemble en deux sous- 
ensembles dont un premier est constitu6 des lentilles ophtalmiques qui 
pr£sentent une fluorescence hbmogene de leurs surfaces principales sous 
1'iiradiation et un deuxieme est constitue des lentilles ophtalmiques qui 

10 pr^sentent une fluorescence non homogfene de leurs surfaces principales 
sous irradiation; et 

e) l'application aux lentilles ophtalmiques du premier sous- 
ensemble d'un traitement de coloration. 

17. Procede* de fabrication selon la revendication 16, caract£ris£ 
15 en ce qu'il comprend en outre apres le tri des lentilles ophtalmiques et 

avant l'application du traitement de coloration, l'application d'un 
traitement de deactivation du materiau fluorescent des lentilles 
ophtalmiques triees. 

1 8. Article moule\ transparent, en materiau polymere, apte a une 
20 coloration sans ddfaut comportant sous une surface principale une couche 

mince impregn6e d'un materiau fluorescent d6sactiv£. 

19. Article selon la revendication 18, caractens6 en ce que 
l'article est une lentille ophtalmique. 
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